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je ^Erfindttng bet riff t einen hohlzylindrischcn 
aSermagneten mit in der Bohrung mittels Kunst- 
ttes befestigter Buchse, in der die Antriebs- 
le befestigt ist. 
Bei eihem bekannten Dauermagneten dieser Art aus 5 
_ etstahl ist die Buchse innen mit Schrauben- 
'ewinde bzw. einer Federnut yersehen, mittels dessen 
li^WclIe inechanisch in der Buchse befestigt ist. Dicse 
r erbindung macht es* aber erforderlich, daO Welle 
d Buchse mech an isch bearbeitet werden; dies be- io 
^^eJderuhi, dafl Buchse und Welle aus einem Ma- 
bestehea rnussen, das sich einfach und billig be- 
iten laflt, z. B. aus Metal I. Da diese Materi alien, 
mdere fur die Buchse, unmagnetisch sein mus- 
kommen hierfur praktisch nur teure Kupfer- oder 15 
uminiumlegierungen in Frage. 

Bed einer ferner bekannten Befestigungsart eines 
auermagneten an einer Welle wird der Raum zwi- 
en dem Magneten und der Welle vollig mit Kitt 

efullt. Hierbei kann der Kitt erforderlichen falls 20 
t, einer Fullmasse versehen werden, um das Fullen 
ter heeler Nebenraume der Bohrung zu 
chen, 

Es hat sich aber herausgestellt, dafi diese bekannte 
estigung bei Dauermagneten aus porosem -Werk- 25 
~ z. B. cinem Oxydwerkstoff mit hoher Rem an en z 
id hoher Koerzitivkraft der Formel Me O * 6 Feg 0 3 , 
Me eines oder mehrere der Metalle Ba. Sr oder 
darstellt, die Anforderungen nicht erfullt, die an 
iese Befestigung gestellt werden mussen. Dies ist der 30 
" a feac he zuzuschreiben, dafi der dauermagnetische 
qk smfT pords ist, so dafi wan rend der Befestigung 
1 grofier Teil des Kittes von dem dauermagnetischen 
erkstoff absorb iert wird. Mit der Zeit lost sich in- 
Jgedessen der Magnet von der Welle. Auflerdem hat 35 
Kitt durch den porosen magnetischen Werkstoff 
durch Gelegenheit, Stoffe aus der Umgebung, wie 
ielsweise Feuchtigkeit oder 01, aufzunehmen, wo- 
die Kitteigenschaften nachteilig beeinHuBt wer- 
den konnen. Je kleiner der Durchmesser der Welle ist, 40 
raehr machen sich diese schadlichen Einflusse 
erkbar, weil die in der Befestigung zwischen Welle 
Magnet bei Belastung auftretenden Spannungen 
kJeinsten Durchmesser, d. h. an der S telle, an der 
Kitt an der Welle befestigt ist, am groBten sind. 45 
Durch die Erfindung werden die Nacbteile der be- 
ten Anordnungen bei einem Dauermagneten ein- 
erwahnter. Art dadurch vermieden, dafl der 
ermagnet aus porosem Werkstoff und die Buchse 
dichtgesintertem keraraischem Werkstoff besteht 50 
'dafi die Welle in der Buchse mit Athoxylinharz- 
eingekittet ist, wobei der Innendurchmesser der 
etwa 0,3 mm groBer als der Wellendurchmes- 
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; i04354oet_i_> 



An einer Welle befestigter, 
hohlzyhndrischer Dauermagnet 



A nm elder: 

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 
Eindhoven (Niederlande) 

Vertreter: Dipl.-Ing. K. Lengner, Patentanwalt, 
Hamburg 1, Monckebergstr. 7 

Beansprudite Priori tat: 
Niederlande vom 24. Juli 1953 



Maarten Hekelaar, Eindhoven (Niederlande), 
ist als Erfinder genannt worden 



Auf diese Weise ergibt sich — aufier der uinfachen 
und billigen Herstellungsart — der Vorteil, daB durch 
die Buchse aus dichtgesintertem und damit niehtporo- 
sem Material der Kitt zwischen der Welle und der 
Buchse vor Einwirkungen schadlicher Stoffe geschiitzt 
wird. so dafl seine Eigenschaften erhalten bleiben. 
Wie vorstehend bereits erlautert, ist diese Befestigung 
sehr wichtig, weil im belasteten Zustand hier die grofl- 
ten Spannungen auftreten. Die Kittschicht zwischen 
der Buchse und dem Dauermagneten gemaB der Er- 
findung ist allerdings nicht vor schadlichen Stoffen 
geschutzt, aber dies hat keine storenden Folgen, weil 
die Befestigung hier an einem viel grofleren Durch- 
messer erfolgt, so dafl die im belasteten Zustand hier 
auftretenden Spannungen viel geringer sind als in der 
Kittschicht zwischen der Welle und der Buchse. Aus 
dem gleichen Grunde wird durch etwaige Absorption 
des Kittes durch den porosen magnetischen Werkstoff 
die Befestigung des Magneten an der Buchse nicht 
nachteilig beeinfluBt. 

Der Durchmesser der Bohrung im Dauermagneten 
kann so gewahlt werden, dafi die gegebenen falls auf- 
tretenden Spannungen in der Kittschicht zwischen 
Buchse und Magnet nicht fiber den Maximalwert hin- 
ausgchen, die der Kitt nach Absorption von seine 
Eigenschaften beeintrachtigenden Stoffen und/oder 
nach Absorption des Kittes durch den magnetischen 
Werkstoff noch aufnehmen kann. Vorzugs weise be- 
tragt der Durchmesser der Bohrung im Magneton an- 
genahert das Zweifache des Wellendurchmessers. 

609 67V321 



1 043 540 



DieErfindung wird riachstehend an Hand derZeich- 
nung naher erlautert, in der ein Schnitt durch ein 
Ausfuhrungsbeispiel eincs an einer Welle befestigten 
Daoermagneten schemadsch dargestellt ist.EinDauer- 
niagnet 1 aus porosem Werkstoff, z. B. aus einem kera- 5 
mischen -Oxydwerkstoff der Formel MeO*6Fe2 0 3 , 
wobei Me eines oder mehrere der Metalle Ba, Sr oder 
Pb darstcllt, ist mit einer, Bohrung 2 vcrsehcn. In der 
Bohrung 2 ist eine Buchse 3 aus dichtgesintertem 
keramischem Material ( mittels einer Schicht 4 aus io 
Athoxylinharz befestigt,, das zwischen der Buchse 3 
und idem Dauermagneten 1 angeordnet ist. In der 
Buchse 3 ist eine Welle 5, vorzugsweise aus Mctall, 
gidchfalls mittels einer Athoxylinharzschicht 6 be- 
festigt. *5 

Bei einer Ausfub rungs form, bei der cm oxydkera- 
mischer Dauermagnet an einer Metallwelle fur eine 
Fahrradlichtmaschine gemaB der Erfindung mittels 
einer Buchse aus dichtgesintertem keramischem Ma- 
terial und einem Kunstharzkitt befestigt war, stellte ao 
sich heraus, daB diese Befestigung erst bei einer Be- 
lastung von IV2 Tonnen'brach; hierbei war die Buchse 
etwa 1 cm lang und .der Well end urclimesser etwa 
0,5 cm 0 — ! 

Die Dauennagnete nach der Erfindung konnen bei- »5 
spielsweise bei Elektromotoren oder elektrischen Ge- 
neratoren Verwendung finden, in denen Dauermagne- 



ten rotiercn. Auch fur magnetische Kupplungen kann 
der Magnet gemafi der Erfindung Verwendung finden. 

PATENTANSPROCHE: 

1. Hohlzylindrischer Dauermagnet mit in der 
Bohrung mittels Kunstharzkittes befestigter 
Buchse, in der die Antriebswelle befestigt ist, 
dadurch gckcnnzeichnct, dafl der Dauermagnet aus 
porosem Werkstoff und die Buchse aus dicht- 
gesintertem keramischem Werkstoff besteht und 
daB die Welle in der Buchse mit Athoxylinharzkitt 
eingekittet ist, wobei der Innendurchmesser der 
Buchse etwa 0,3 mm grofler als der Wellendurch- 
messer ist. 

2. Dauermagnet nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnct, daB der Durchmesser der Bohrung 
im Magnet en angenahert das Zweifache des 
Wellendurchmessers betragt. 



In Betracht gezogene Druckschriften: 
Deutsche Patentschrift Nr. 732 341; 
schweizerische Patentschrift Nr. 209 437; 
britische Patentschrift Nr. 552 337; 
Philips' Techn. Rundschau vom Juni 1952, S. 361 
bis 396; 

Hennig, »Dauermagnettechnik«, Munch en 1952, 
S. 66. 
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